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wt. of 400-2000. esp. 900-UOO. The pref. derivs. are 
dextrin ethers and esters, sulphated, sulphonated and /or 
hAlogenated dextrine, dextrin ethers and esters and/or 
alkyUted derivs. of these. 

PREFERRED PROCESS 


Dyeing or printing of textile substrates, esp. those contg. 
polyester, with disperse dyestuffs Is carried out with s 
dyebath or printing Ink contg. cyclodextrin(s) and/or 
dertv(8). as ancillary (I). 

USB/ADVANTAGE 

Level dyeing and prints are obtd. in short dyeing or 
steaming times. 

PREFERRED COMPOSITION 

(I) is used at a concn. of 0.01-10, pref. 0.03-3 wt.% in 
the dyebath or Ink. Suitable (I) are cyclodextrin with 
5-12 glucose units, esp. a, 8- and /or T-cyclodextrins and/or 
their derive. Pref. (I) Is a mixt. of a-,B- and y- 
cyclodextrins . each in a cone, of 3-30 wt.%; or 
B-cyclodextrln and/or a deriv. of this; and mixta, of these 
with linear dextrine and /or their derive. , pref. with a mol. 


Dyeing is carried out by the exhaustion technique at 
a goods/Uquor ratio of 1:3-40. pref. 1:8-15. 110-150, 
pref. 120-135»C and pH 3.5-7. After dyeing, the pH Is 
adjusted to 8-10 or an oxidant, esp. HjOi or a. water- 
soluble persalt, is added. 

EXAMPLE 

1.35 kg packages of polyester multlfUament yarn were 
dyed in Uquor contg. 2% C.I. Disperse Orange 13 and opt. 
levelling agent, adjusted to pH 4.8 with acetic acid and Na 
aceUte. The liquor was circulated at 30 1/kg.min. and 
the goods/Uquor ratio was 1:18. The dyebath was heated 
from 70'C to 130«»C at 2«C/min, kept 15 min at I30«C and 
cooled to 70*C at 5*»C/min. then the packages were 
washed thoroughly with hot and cold water and dried. 

The fig. shows the difference in levelness (delta E) vs. 
1DE4036328-A+ 
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distance from the centre of the package (mm). These 
results indicate that addn. of 1 g/l commercially available 
levelling agent (based on alkylphenol and fatty acid 
poly lycol ether) results in very unlevel dyeing up to 
20 mm from the centre of the package. The dyeing is 
more level without levelling agent but much more level 
on addn. of 0.3 g/l beta-cyclodextrln or 3 g/1 dextrin 
mixt. contg. linear dextrins and 15-22% mixt. of 5-7% 
alpha-cyclodextPln. 3-5% beta-cyclodextrln and 7-10% ganuna- 
cyclodextrin. 
Key to fig.: 

ohne Egafiaiermlttel = without levelling agent, 
herktfmmliches Bgalisiermittel ° commercially available 
levelling agent. 

Cyclodextringemisch » cyclodextrin mixt. 
(6pp016GBDwgNol/l). 




Abatand von Spulenkern Qnrrg 
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) Verfahren zum Farben oder Bedruckan von taxtilen Substraten 

) Es wird nn V«rt»hr»n zum Firbwi od«r B«dnicktn von 
textiltn Substratsfl mit Ditparsionsfarbstoffm. insbmond*- 
n zum FirbM oder Badrucfcan von po«yMterti«ltigen Sub- 
stratan, bMchriaban. H'mrbm behandelt man dat Substrat 
mit ain«r «n Hitfsmrttal tmhaltandan Firb«flotta bzw. eintr 
ein Hilfamittal tnthaltandan Drucfcpasta, wob«i ein solch«« 
Hitfamrttei wanw«nd«t wird, da« Cyclod«xtrin und/oder min- 
dastans tin Derivst von CydodMrin tnthilt. 
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Beschreibung 

Es ist bekannt. daB Dispers.onsfarbstoffe. die insbesondere zum Farben bzw. Bednicken von textilen Substra 
ten aus Polyester. Tnaceut Nomex. KeHar sowie Mischungen der zuvor genannten Substrate SaturfSem 
nTrllZ "k"*'"- T,' waflrigen Systenx dk der F™beflo.,e^^ 

au7rechSrhL«"r!we^^^^^^ ^" molekuldispers gelostem plrbst^f 

pt^b^d^ltZ^nt^^^ H'lfsmitteL bei denen es sich beispielsweise um tensidische Substanzen handelt, dem 
Farbebad bzw der Druckpaste zugesetzt. wobei diese Hilfsmittel in der Firberei auch ubiicherweise als EslZ 
«erm.ttel bezeichnet werden. Diese Hilfsmittel Qbemehmen aJs Mizellen die Funkdon dnes Re«^oi„ f^^^^^^^ 
TrhLt r D'^P'^'^^f^'bstoff. so dafl durch eine deranige mizelJare SolubiHsiemng e^e ^rhebUch 

d sner^^«.««T?T"r"°;^ '"°'«^"W«P*" 8«'a«em Farbs.off vorgegeben werden kanKer moIekS 
MwluJf r."^ r*"" "^"'^ '^^ Farbevorgangs bzw. des Dnickvorganges durch Zerfa^l der 

Mizellen freigesem. so dafl der Farbstoff in das textile Substrateindiff^^^^ 

uie oei den bekannten Verfahren eingeseuten tensidischen Substanzen bestehen beisoielsweise aus Produk 

zu^ZllT!^^^^^^^ ^i^A^f^'^b^^^^nde. ein Verfahren der angcgebencn An zur VcrfQgung 

ans^pScti erfmdungsgemifl durch ein Verfahren mit den kcnnzeichnenden Merkmalen des Patent- 

siolli^bS^^^^ cf»!l^'" ^uxn Farben bzw. Bedrucken von textilen Substratcn mit Disper- 

Sr^t S Substraten. vorgeschlagea bei dem man^ 

delL H?Ir^i !u u'"""* enthal enden Firbeflottc bzw. ein Hilfsmittel cmhaitenden Druckpaste behan- 
delL Hierbci wird ah Hilfsmittel em solchcs Hilfsmittel verwendet, das mindcstens ein Cyclodcxtrin und/^r 
Sr^^^^^^ Cyclodextrin enthllt Hierbei wird angenommea 5« cS«™n ^^^^^ 

entsprwhende Denvat davon mit dem molekOldispersen Dispersionsfarbstoff cinen Mo^kui^SexTilde^ 
wobei dieser MolekOlkomplex als MolekuJeinschluBverbindung ausgebUdet ist. d. h. in d« 
das Denvat davon ist der moiekQIdisperse Dispersionsfarbsloff eingeUgcrt Hierbei^ft^en 1^^^ 
l^TJ^.^'T'fn Dispenionsfarbstoff diese eine erheblich ver^Oene Shk^ 

hierdurch stets die fOr die Faxbung bzw. fQr das Bedrucken erforderUche Konzentr^on an moSr Je^stem 

SS^^ """^ "^'^ ^ System sehM^^^^^^^^^^^ 

farbstoffhaitige MolekaicinschluBverbindung tr molekular gcl6ster Dispersionsfarbstoff 
+ Cyclodextnn und/oder Derivat davon 

hLI: ntf. i"^ '^^^'^'^ Cyclodextrin bzw. eincs Deviraies davon im Farbebad bzw in 

stoffSeSr""' crforderlichen Konzentration an molekular geiastem Dispersionsflrb 

Durch Anwendung des erfindungsgemaflcn Vcrfahrens lassen sich eine Reihe von Vorteilcn erzieien. So 
konntc beispielsweisc festgesteUt werdca dafl bei Auszichfirbeverf ahren, die unter Verwendung i^oS^ 
tnn bzw. Denvaten davoii ab EgaUsiermittel durchgefOhrt wurdea die G;samtfirbeze7irS^^^^^^^^^^^ 
nTAr^^!!!^^'' Ausziehftrbeverf^^ reduziert wurde. Dies hlngt einerseits damit Smea dafl 

bei dem erfmdungsgemiflen Verfahren die Aufheizrate erhdht und andererseits die Farbezeit bei Endtcmpera 

""^^ "^^'^ "^^^^^ egalisiercnden Farbstoffen zu ^a itSt 

blemenktm. Bei der Fmtnmg von Drucken konnte die Verweilzcit der bedruckten Substrate im Dampfer im 
^'"^^i^- ^^''^^w"" bedruckten Substraten um etwa 10% bis etwa 40% reduzien werden. 3 selbTt 
bei groflflidujgw Deckcm kerne Unegalitaten oder Farbabliufe feststellbar sind. Auch konnte insb«ondere 
durch Taxmatstesu festgesteUt werden^ daB die Cyclodextrine bzw. die enuprechenden Derivate Savon seibst 
'^.l ^Tk?^^ ungeflhrUch sind Da sie dartiber hinaus als Stirkederivate vielfaitigen e^S- 

schen Abbauretknonen unteriicgen. belasten sie das Abwasscr nicht ncnnenswert Auch besiizen die Cyclodcx- 
mne bzw die entsprechenden Derivate einen gOnstigen CSB-Wcrt und schadigen dariiber hinaus nicht die 
Baktenenkulturen von biologischen Klftranlagen. 

In dem vorUegendcn Text soU unter dem Bcgriff Dispersionsfarbstoff selbstverstindlich nicht nur ein cinzcl- 
ner Dispersionsfarbstoff. sondem auch erne Kombinauon von verschiedenen Dispersionsfarbstoffen, wic sie 
ubiicherweise zum Farben oder Drucken eingesetzt wird, verstanden werden. 

Abhangig von der MolekOigrOBe des jcweils cingeseizten Dispersionsfarbstoffes richtet sich auch das jcwcils 
emgeseatc Cyclodextrin bzw. das entsprechende Derivat Oblicherweisc verwendet man Cyclodextrine und/ 
Oder Derivate davoadie zwischen 5 und 12 Glukosecinheiten besitzea Besondcrs gute Ergebnisse bezuglich der 
Egalitat und der Gcschwindigkeit des Fuderens des Farbstoffes erzicit man, wenn man bei dem erfindungsgcma- 
Ben Verfahren o-. ^ und/oder y-Cyclodextrin bzw. die nachfolgcnd noch beschriebcnen Derivate davon einscizL 
Hier konnte festgesteUt werdea daB diese zuvor genannten drei Cyclodextrine (bzw. die cntsprechcndcn 
Derivate davon) insbesondere mit solchen Dispersionsfarbstoffen. die einen kleineren bis mittelgroQen Nfoleku- 
laufbau besitzen. besonders geeignete MoIekOleinschluBverbindungen bilden, so dafl diese drei zuvor genannten 
Cyclodextrine bevorzugt verwendet werdea 
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Urn die zuvor beschnebene Selektierung der Cyclodextrine bzw. deren Derivate von d^r MnUU,-.i<,rAn. a 
emgesetzten Dispenionsfarbstoffe zu vermeidea sieht eine weitere AusfuS« S™ de, .iJn^unl^fi.it 
Verfahrens vor. dafl aJs Hilfsmittel ein Gemisch von a- 8- und Y-CvclodVxtrin .Z/^ erfindungsgemaflen 
verwendet wird Hierdurch wird sichergestellu daS sowohlWeinere Farb«SSki^l 1^^^^^^^ 
groBe Farbstoffmolekule einwandfrei innerhalb des Hohlraumes der CyclSexS^e e^^ela/en wert^ l"a 
die Anwendungsmdglichkeiten eines deranigen Gemisches entsprechend vielfaCL 

ut)iicherweiseenthalteinderanigesCemi$ch.dasa- B- und v-Cvclode«nHn J.. . i. j • 
davon jeweih in einer Konzentration ^ischen 3 Ge A und S'S^^^w^^^^^^ 

Besonders guie Ergebnisse bezuglich der Egalitat und Farbstoffausbeute erzielt man bei einer 
Ausfuhrungsform des erfmdungsgemaBen Verfahrens. bei dem man als HZh^tcyti^tx^^^^^^ 

Die Konzentrauon der Cyclodextrine und/oder der Derivate davon richtet sich einerseir* n^^h w.™ ■ •■ 
angewendeten Verfahren und andererseits nach der Konzentration der ^^«^end«enTa7^^^^^^ 
varaert d.e Konzentration der zuvor genannten Hilfsmittel zwischen 0 orc^w % SSd mS % 

■ det^M l^i!:!'*^"*'^*'™ «'fin<»"«P8«"^n Verfahrens sieht vor. dafi hier ein Hilfsmittel verwen- 

Ether-, vorzugsweise die Imearen und verzweigten Alkylether. die Ester, vorzussweise die AUrJl^wr h«i«!l 
niertc. suifauene und sulfonierte Dextrine. Dextrines«r und Dextrine^er^^^eimSr,^^^^^^^^ 
rv::^*"""""!l-^?ri"J'^'°- & konnte beispielsweise festgesteUt werdea^einSS^o^'SSSenen 
CyclodextnnendieOberfllchenspannungdes waflrigen Systems (FJrbeflotte bzw. Druckp1!te)«heS vS 
Kk"" VerkOrzung der Farbezei, bzw. der Dampfeeit zur'S^g STd^; 

mi:^::ffl^^tMs^^P^^^t:::^Ss"^^ 

ste^!SSSSSiS.!Sl'«'? ''1''^" B«»nicken von textilen Substraten mit minde- 

P»">«n bzw. Bednicken von polyesterhaltigen Substraten. 
vorgescMMW. ba dem nun dis Substrat mit einer Farbeflotte bzw. Dnickpaite behandelL Hierbei weist 
^T^f" *^ vontehendcn AusfOhnmgen die Farbeflotte bzw. DruckpasTe kein enttpwdtetSw AiSs^n™ 
auf. dtirc* dt. der Dispemonrfarbstoff in die molekflldisperse Form QberfOhrt wird. ^lSw^,~iS 
diese Ausfflhnmgsfonm da erfindungsgemaflen Verfahrens einen Dispersionsfarbstoff aw. d" IbHiSSttS 
mmdestcns em Cydodatnn und/oder Derivat von Cyclodextrin enthaJt Mit utderen Wonen u4?der S 
^^SfT^l* 'J*P«'?«'«^«^toff bereitj als Ausgangisubstanz in einer molekOldispersen Form ^MolekS 
Khiuflverbmdung m dem Cyclodextrin bzw. in den zuvor genannten Derivaten vor. so dafl ein derartger 
Farbstoff im Vergleich zu den Qblichen Dispenionsfarbstoffen eine wesendicfa hdhere Uslichkeit in wafirilen 
Systemen besiat Dies wiedenim fOhn dazu. dafi wahrend des Farbe- bzw. Druckvorganges stets die erforderii- 
Che Konzentrauon an molekOldispers gelOstem Farbstoff vorhanden ist. wodurch besonders egale f^ungen 
innerhalb kOrzesterZeiten bzw. besonders egaie Drucke innerhalb kOrzener Fixierzeiten (Damp^ten) er^el- 
bar sind. Dariiber hinaus weist die Verwendung von Cyclodextrinen bzw. der zuvor genannten Derivate davon 
noch den VorteJ auf. dafi die Cyclodextrine bzw. die zuvor genannten Cydodextrinderivate aJs Stellminel 
tojokologisch unbedenkbar und biologisch abbaubar sind. wie dies bereio eingangs beschrieben ist Auch lafit 
sich di«e AusfOhrungsform des erfindungsgemaflen Verfahrens besonders einfach durchfflhrea da es hierbei 
mcht erforderlich ist. die Farbeflotte bzw. die Dnickpaste mit einem separaten Hilfsmittel zu versehen. 
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Grundsauiich wird bei diescr Ausfuhrung^form des erfindungsgemificn Verfahrerw mindcstcns ein Dispcr- 
sionsfarbsioff eingcsetzt, dcr pro MoiekQi Dispcnionsfarbstoff mindcstcns cin Molckul Cyclodcxirin und/odcr 
Cydodcxtrindcrivat aufwcisL Hicrdurch wird sichergcsiellt daB die notwendigc Konzentration an dem moickul- 
dispcrscn geldsten Farbstoff in dcr Farbeflotte bzw. dcr Druckpaste vorhanden isL Wird nach diescr Ausfuh- 
rungsvariante mit eincr ICombinaiion von mehrcrcn Dispcrsionsfarbstoffen gcflrbt, so bcstehi die Mdgiichkeit 
hierfur Dispcrsionsfarbstoffe einzuscucn. die al!e den zuvor beschriebencn Zusatz von Cyciodcxtrin bzw. 
Cyciodcxirindcrivaten bcsitzen. Sclbstverstandlich konnen jedoch auch hcrkammlich formuiierte Dispcrsions- 
farbsioffe eingcseui wcrdcn, wobci in diesem Fail mindcstcns cin Dispcrsionsfarbsioff vorhanden sein muB. dcr 
den Cyclodcxirin- bzw. Cydodcxirindcrivatzusatz enthalL 

Bezuglich dcr weitcrcn Ausgcstaltungen diescr Ausfuhrungsform des erfindungsgcmaflcn Verfahrens, insbc- 
sonderc bezuglich des chemischcn Aufbaucs und dcr Konzentraiion dcr Cydodextrinc, des Zusaues von 
linearen Dcxtrincn sowie dcr Verwendung ernes Cyclodextringemisches und des chemischcn Aufbaucs dcr 
Cydodcxtrindcrivatc gchcn die zuvor wiedergegebencn Ausfuhrungen. 

Bcsondcrs gute Ergebnissc beziiglich dcr EgaliUt und dcr verkOrzten Flrbczciten crzicit man bei dem 
crfmdungsgcmaBcn Verfahren, wcnn man cs zum Farbcn von tcxtilcn Substraten nach dem Auszichfarbcverfah- 
ren anwendcL Hierbci wird das textile Substrat bei cinem FlottenverhiJtnis zwischen etwa 1 : 3 bis etwa I : 40. 
insbcsondcre zwischen etwa 1 : 8 und 1 : 15. gefirbi, wobci die Endtcmpcraturen dcr Farbung zwischen etwa 
nO**C und etwa 150**C vorzugswcise zwischen etwa 120*C und etwa XZS^Q variicrca Dcr pH-Wert licgi 
zwischen etwa 3J5 und 7, vorzugsweisc zwischen 4^ und 6. 

Eine weitcre Ausfiihrungsform des crfindungsgemaBcn Verfahrens sicht vor, dafl man am Endc dcr Farbung 
den pH- Wert vorzugswcise auf 8 bis 10 einstclJt Hicrdurch wird erreicht, dafl der molckaidispcrsc Farbstoff. dcr 
in dem Hohlraum des Cyclodcxtrins bzw. des Cyclodextrinderivates eingelagert ist aus dem Hohlraum vcr- 
drangt bzw. das Cyciodcxtrin bzw. -derivat zerstdn wird, wodurch cine bcsscrc BadcrschOpfung errcichbar ist 
Ein Zusau von Oxidationsmitteln, wic bcispiclswcise Wasserstoffpcroxid odcr Persalze, bcschlcunigt dicsen 
Vorgang wciter, so dafl die Baderschdpfung noch weiter vcrbcssert wird. 

Vortcilhaftc Weiterbildungcn des crfmdungsgemaBcn Verfahrens sind in den UnteransprOchen wicdcrgegc- 
ben. 

Das crfmdungsgemafle Verfahren wird nachfolgend anhand der folgenden AusfOhrungsbcispicic nahcr eriiu- 
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Auf emem Laborfirbcapparat wurde jcwcils cine Krcuzspulfirbung mit untcrschiedlichen Farbcflotten nach 
cmem Auszichfarbcvcrfahren durchgefOhrt Hierbci wurdc jeweils cin PolycstcrmuitifiJamentgam 150 f 48/1 
(135 kg Warengewicht, geprcBt auf 3^ i x kg"*) auf cine Kreuzspule aufgebracht und von innen nach auBen 
bci emer Roticnzirkulaiion von 30 1 x kg-* x min"* bei cinem Floitcnverhaiinis von 1 : ISdurchstrbmt 

Bei 7(rC bcginncnd wurdc die Rottc mit r C x min"' auf 130*C aufgeheizt, anschlicBcnd 5 Min. bci 130'C 
verwcilcn geiassen und danach mit 5*0 x min"' auf 70*C abgckOhlt Nach dem grOndlichen SpQlen mil heiflcm 
und kaltcm Wasser wurdc jedc Kreuzspule getrocknet 

AnschlicBcnd wurdc beim Abwickeln dcr Spulc alle 5 mm des Spulendurchmesscrs cine Probe entnommen, 
von der farbmeirisch die AE- Wcrtc ermittelt wurden. 

Die zuvor beschriebencn Flrbungen wurden jcwcils mit 2% CL Disperse Orange 13 (Farbstoff als Handels- 
ware) durchgefuhrt Hierzu wurdc der Farbstoff in Qblichcr Wcise angctcigt, wobci die fcrtige Farbflotie durch 
Zusatz von dcr crfordcrlichcn Menge Essigsaure und Natriumaceiat auf cinen pH*Wen von 4.8 cingesteilt 
wurdc 

Unter denselbcn Bedingungcn wurden einerseits Farbungen ohne Egalisiermittel sowie unter Zusatz eines 
herkdmmiichen Egaiisicrmittels auf Basis eincr Zubercitung aus Alkyiophenol und Fettsaurepotyglykolethcr 
und andcrerseits unicr Zusatz von 03 g x I - ' &-Cydodextrin sowie 3 g/1 eines Gcmisches von Dcxtrincn, das 
ncben linearen Dcxtrincn insgesamt 15 bis 22 Gew.-% eines Gcmisches aus o-. ^ und y-Cydodcxtrinen cnthilt, 
durchgefOhrt, wobci der Anicil an a-Cydodextrin 5-7 Gcw.-%. dcr Anteil an P-Cydodcxtrin 3-5 Gew.-% und 
dcr Anteil von y-Cydodcxtrin 7— tO Gew.-% in diesem Gemisch ausmachten. 

Die Ergebnisse dieser vergiekhenden Farbeversuche sind in der Abb. 1 wiedcrgegcben. 

Wic aus der Abb. 1 zu entnehmen ist, weist die Gamspulc, die unter Zusatz eines herkdmmiichen Egaiisicrmit- 
tels gefarbt wurde, vor alien Dingen im innercn Bcrcich der Spule, d. h. in cinem Abstand bis zu 20 mm vom 
Spulenkem cise bohe Farbunegalitat auf. DemgcgcnQber sind sowohl die Farbungea die unter Zusau des 
Cydodextringemisches. des 3-Cydodextrins und ohne jeglichcs Egaiisiermittcl durchgefOhrt worden, ubcr die 
Dicke des SpuienkOrpers g^ehen wesentiich gieichmafliger bezOgiich der FarbcgaliUt, wobci die mit Zusau 
von ^ydodextrin und des Cydodextringemisches durchgefOhrten Farbungen noch Qber die Dicke des Spulen- 
kdrpcrs gesehen deutiich egalcr sind als die Farbungea die ohne jedc Egalisiermincl ausgcf Ohrt wurdea 

PatcntansprOche 

1. Verfahren zum Farben oder Bedruckcn von tcxtilcn Substraten mit Dispersionsfarbstoffca insbesondere 
zum Farben von polyesterhaltigen Substratea bei dem man das Substrat mit einer ein Hilfsminei 

den Farbeflotte bzw. eincr Hilfsmittel cnthaltcndcn Druckpaste bchandelt dadnrcb geteuneicfaa^t. » 
man cin solches Hilfsmittel verwendet, das mindcstcns ein Cydodextrin und/odcr mindcstcns ein Dtrrm 
des Cyclodcxtrins enthaiL . 

2. Verfahren nach Anspnich 1, dadurch gckennzcichnct, dafl man cin solches Hilfsmind ^""^^ ^r **^ 
Cyciodcxtrin mil 5 bis 12 Glukoseeinhcitca insbcsondcre a-. ^ und/odcr y-CydodextriBC und/oder cv* 
sprcchende Derivate davon enthalL . ^ 
1 Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gckennzcichnct, daB man cin solches Hilfsmind ^ 
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Gemijch von a-. 3- und y-Cydodextrinen und/oder Derivate davon umfaflL 

4. Verfahren nach Anspruch 3. dadurch gekennzeichnet dafi man ein seiches HiJfsmiitel einseut dafl das a- 
und y-Cydodcxirin in einer Konzentration jcweils zwischen 3 Gew.-% und 30 Gcw..%, bezogen auf das 

Hilfsmittcl aufweist. 

5. Verfahren nach Anspruch 1 odcr 2. dadurch gekennzeichnet, daB man ein solches Hilfsmittel einsetzt das 
P-Cyclodcxtrin und/oder ein Derivat davon enihaiL 

6. Verfahren nach cinera der vorangehendcn Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dafl man das Hilfsmittel 
"'^"^^''n^^'"*""'*"^" rwischen 0.01 Gew..% und 10 Gcw..%. vorzugsweise zwischen 0.03 Gew..% und 
^ j^*^***^ bezogen auf die Farbeflone bzw. Dnickpaste, der Firbeflottc bzw. Druckpaste zuseut 

r Verfahren nach emem der vorangehenden AnsprQche, dadurch gekennzeichnet dafl man ein solches 
Hilfsmittel zusetzt das neben den Cyclodextrinen bzw. Derivaten davon noch lincare Dextrine und/oder 
Denvate davon umfaflt 

8. ^«^ahr«n nach Anspruch 7. dadurch gekennzeichnet dafl die lincarcn Dextrine ein Moiekulargewicht 
zwischen 400 und 2000, msbesondere zwischen 900 und 1 400. aufwciscn. 

9. Verfahren zum Firbcn oder Bedrucken von textilen Substraien mit mindestens eincm Dispersionsfarb- 
stoff. msbesondere zum Farben bzw. Bedrucken von polyesterhaltigen Substraien, bei dem man das Sub- 
strat mit einer Firbcnotie bzw. Druckpaste bchandelt. dadurch gekennzeichnet, dafl man mindestens einen 
Dispersionsfarbstoff auswihlt, der als Hilfsmittcl (Steilminel) Cydodextrin und/oder mindestens ein Deri- 
vat von Cydodextrin enihilt 

10. Verfahren nach Anspruch 9. dadurch gekennzeichnet, dafl man einen Farbstoff einsetzt der pro Molekul 
Dispersionsfarbstoff mindestens ein MolekOl Cydodextrin und/oder Cydodextrinderivat aufweist 

11. Verfahren nach eincm der vorangehenden AnsprQche, dadurch gekennzeichnet dafl man als Derivate 
des Cydodcxtrins bzw. als Derivate des Dcxtrins Dcxtrinether. Dcxtrinestcr. sulfatiertc. sulfonienc und/ 
Oder halogenicnc Dextrine. Dcxtrinether. Dcxtrinester und/oder alkylierte Derivate der zuvor eenanntcn 
Vcrbmdungcn einsetzt 

12. Verfahren nach eincm der vorangehenden AnsprQche. dadurch gekennzeichnet, dafl man das textile 
Substrat nach eincm Auszichfarbeverfahren fflrbt 

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dafl man das textile Substrat bei einem Rotten- 
ycrhaitnis zwischen 1 : 3 und 1 : 40, insbcsonderc zwischen 1 :8 und 1 : 15. bei einer Tempcratur zwischen 
110 C und ISO'C vorzugsweise bei einer Tempcratur zwischen 120'C und J35**C bei einem DH-Wert 
zwischen 34 und 7 firbt 

14. Verfahren nach Anspruch 13. dadurch gekennzeichnet, dafl man am Ende der Farbung einen pH-Wert 
zwischen 8 und 1 0 einstellt 

15. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13. dadurch gekennzeichnet dafl man am Ende der Farbung ein 
Oxidationsmittcl insbcsonderc Wasscrstoffperoxid odcr ein wasscriOsiiches Persalz. zusetzt 

Hicrzu 1 Seite(n) Zeichnungen 
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